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Brauns-Heitmann GmbH & Co KG, 34414 Warburg, 
DE 

@Vertreter: 

Patantanwalte Maxton & Langmaack, 50988 Koln 


Erfinden 

Antrag auf Nichtnennung 


)Wachsma!stift 

) Die Erfindung betrifft einen Wachsmalstrft, der durch ein 
als Lebensmrttetfarbe zugelassenes Farbmittel gekennzeich- 
net 1st das in Bienenwachsa als Tragericorper elngebundan 
ist 
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Beschreibung 

Fflr kflnstlerische Zwecke, insbesondere aber im Be- 
reich der Kunsterziehung von Kindern, ist es von Int r- 
esse, Malstifte zur Verfflgung zu stellen, die keinerl i 
gesundheitsgefahrdende Stoffe enthalten. 

D r Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ei- 
nen Wachsmalstift zu schaffen, der sowohl hinsichtlich 
der eingesetzten Farbmittel als auch hinsichtlich des 
Tragerkdrpers fur das Farbmittel toxikologisch unbe- 
denkliche, vorzugsweise fflr die Verwendung in Verb in- 
dung mit Lebensmitteln zugelassene Bestandtefle ent- 
halt 

Die Aufgabe wird gemafi der Erfindung geldst durch 
inen Malstift, der gekennzeichnet ist durch ein als Le- 
bensmittelfarbe zugelassenes Farbmittel, das in Bienen- 
wachs als Tragerkdrper eingebunden ist Unter Farb- 
mittel im Sinne der Erfindung werden alle f arbgebenden 
Stoffe verstanden, die entweder als Farbstoffe in L5- 
sungsmitteln und/oder Bindemitteln Idslich sind, als 
auch Pigmente, die in den TYagerkOrper eingebunden 
sind Voraussetzung ist, daB die einzusetzenden Farb- 
mittel den Anforderungen genflgen, die den Zulassungs- 
bestimmungen fur derartige zum Farben von 
Nahrungs-, GenuB- und Arzneimitteln zugelassenen 
StofTen genQgen. Auch Bienenwachs gentigt diesen An- 
forderungen und bietet die Gewahr dafflr, dafi bei der 
Verwendung als Malstift ein gut haf tender Abrieb gege- 
benist 

Fur die unterschiedlichsten Anwendungszwecke ist es 
nun wunschenswert, daB die Harte eines derartigen 
Malstiftes und damit auch die Eigenschaften des auf der 
Malunterlage verbleibenden Abriebes fflr den jeweili- 
gen Anwendungszweck abgestimmt werden. Da Bie- 
nenwachs als Tragerkdrper sehr wekh ist und darflber 
hinaus einen verhaltnismafiig klebrigen Abrieb bietet, 
ist in Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, daB der 
Tragerkdrper neben Bienenwachs ein Hartwachs ent- 
halt Durch die Einstellung der Mischungsverhaltnisse 
zwischen Bienenwachs und Hartwachs lassen sich dann 
sehr weiche Lippenstift-ahnliche und weichmalende 
Malstifte ebenso erzeugen, wie extrem harte, eher fflr 
einen Buntstift geeignete Farbmittel enthaltende Tra- 
gerkdrper. Durch entsprechende Zumischungen eines 
derartigen Hartwachs zum Bienenwachs lafit sich die 
"Harte" des Tragerkdrpers und damit des Malstiftes in- 
nerhalb weiter Grenzen variieren und auch der Charak- 
ter und die Eigenschaften des mit dem Malstift erzeug- 
ten Abriebes beeinflussen. Als Hartwachs kann fflr die 
Zumischung zum Bienenwachs in Ausgestaltung der Er- 
findung sowohl Carnaubawachs als auch Candelilla- 
wachs vorgesehen werden. 

In Ausgestaltung der Erfindung ist es besonders vor- 
teilhaft, wenn der Tragerkdrper ein Ol enthalt Hier- 
durch wird auch die Dichte und Geschlossenheit des 
durch den Abrieb erzeugten "Strichs" auf der Malunter- 
lage beeinflufit Der Olanteil kann durch ein Ol oder 
eine Mischung verschiedener Ole gebildet werden. 
ZweckmaBig sind hierbei native Ole pflanzlicher Her- 
kunft, wie beispielsweise Erdnufidl, Palmdl, Olivendl, 
Sojadl, Sonnenblumendl, Rapsdl, Rflbdl und andere, 
aber auch Ole tierischer Herkunft, wie beispielsweise 
Waldl oder SpermdL 

In einer anderen Ausgestaltung der Erfindung ist vor- 
gesehen, daB dem Trag rkdrper ein Tensid zugemischt 
ist Das Tensid kann hierbei den Olanteil ganz oder auch 
nur teilweise ersetzen. Die Zumischung ines Tensides 
bietet den Vorteil, dafi der Benutz r zunachst mit dem 


25 519 Al 

2 

Malstift mal n kann und anschliefiend mit einem harte- 
ren, wasserg trankten Pinsel das bereits Gemalte hin- 
sichtlich der Struktur und des "Strichs 0 weiter ausgestal- 
ten kann, so dafi hier weitere kflnstlerische Freiheiten in 
5 der Maltechnik gegeben sind, di fiber die mit einem 
reinen Wachsmaler mdglich Maltechnik hinausgeh n. 
Ein weiterer Vorteil best ht darin, dafi Obermalungen 
der Malunterlage und/oder durch den Malstift verur- 
sachte Veninreinigungen mit Wasser entfernt werden 

io kdnnen. Hierzu eignet sich beispielsweise ein Tensid mit 
C16 bis C18 Fettalkoholethoxylat mit 11 EO, aber auch 
jedes andere im Tragerkdrper Idsliche Tensid 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese- 
hen, dafi dem Tragerkdrper gleitverbessernde Streck- 

15 mittel zugesetzt sind. Als derartiges gleitverbesserndes 
Streckmittel kann beispielsweise Talkum in die TrSger- 
masse eingebunden sein. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgese- 
hen, dafi der Anteil an Farbmittel im Tragerkdrper zwi- 

20 schen 3 und 30 Gewichts-% liegt Als Farbmittel kdnnen 
— wie eingangs bereits angegeben — sowohl Farbstof- 
fe als auch Pigmente eingesetzt werden. Farbmittel im 
Sinne der vorliegenden Erfindung sind auch Pigmente 
mit deckenden Eigenschaften, die fflr sich nicht farbge- 

25 bend sind, wie beispielsweise Titandioxid, Bariumsulfat 
oder Caldumcarbonat 

Insgesamt hat sich herausgestellt, dafi ein Zusatz von 
nur 3% Farbmittel ausreicht, insbesondere dann, wenn 
als Farbmittel ein Lebensmittelfarblack eingesetzt wird 

30 Dieser ergibt eine ausreichende Farbtiefe. Der Gehalt 
an Farbmittel mufi jedoch je nach gewahltem Farbton 
und/oder gewflnschter Farbdichte und/oder nach dem 
eingesetzten Farbmittel erhdht werden. Die Erhdhung 
des Gehaltes an Farbmittel kann jedoch bei den angebe- 

35 nen Zusammensetzungen fflr den Tragerkdrper auch so 
vorgenommen werden, dafi ausgehend von der Grund- 
zusammensetzung von 100% fflr den Tragerkdrper, be- 
stehend aus Bienenwachs, Hartwachs, Ol und/oder Ten- 
sid, die Farbmittelmenge zusatzlich zugegeben wird Bei 

40 der Zugabe von Farbmitteln in Form von Pigmenten 
wird man jedoch im Hinblick auf einen ausreichenden 
Abrieb auch hier die Verhaltnisse der einzelnen Stoff e 
fflr den Tragerkdrper an den Gehalt von zugesetztem 
Pigment noch variieren mflssen. 

45 Ein "klassischer* Wachsmalstift entsprechend der Er- 
findung mit optimalen Maleigenschaften ist bei einer 
Zusammensetzung von 3% Farbmittel in Form eines 
Lebensmittelfarblackes, 32% Bienenwachs, 40% Car- 
naubawachs sowie 25% Ol gegeben (Rezeptur I). 

50 Ein Wachsmalstift mit einer hohen Farbstarke lafit 
sich vorgeben mit einer Zusammensetzung, die 30% 
Farbmittel in Form eines Lebensmittelfarblackes, 23% 
Bienenwachs, 31% Carnaubawachs sowie 16% Ol auf- 
weist (Rezeptur II). 

55 Durch entsprechende Variationen in der Zusammen- 
setzung zwischen den beiden vor stehend angebenen 
Rezepturen zeigt sich die Variationsbreite hinsichtlich 
des Gehaltes an Farbmitteln einerseits und hinsichtlich 
der Zusammensetzung des Tragerkdrpers andererseits. 

go Durch eine Anderung der Zusammensetzung des Tra- 
gerkdrpers hinsichtlich seines Gehaltes an Bienenwachs 
lafit sich die Harte des Tragerkdrpers und damit des 
Malstiftes erhdhen. So ist beispielsweise eine Zusam- 
mensetzung mit 3% Farbmittel, 42% Bienenwachs, 50% 

65 Carbaubawachs und 5% Ol (Rezeptur III) benso wi 
eine Zusammensetzung mit 3% Farbmittel, 5% Bienen- 
wachs, 67% Carnaubawachs und 25% Ol (Rezeptur IV) 
oder eine Zusammensetzung mit 3% Farbmittel 4% 
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Bienenwachs, 90% Carnaubawachs und 3% Ol (Rezep- 
tur V) sehr hart, so dafi der so gewonnene farbgebende 
Tragerkarper in eine biegefeste UmhQllung nach Art 
eines Buntstiftes ingegeben werden kann. 

Die unterschiedlichen Rezepturen des Wachsmalstif- 5 
tes entsprechend der Erfindung kdnnen nun unter- 
schiedlich konfektioniert werden. Bei den Rezepturen I 
oder II fQr Tdassische" Wachsmalstif te mit mittelharten 
Massen ist es mdgiich, diese Massen bei einer GieBtem- 
peraturvonetwa70bis80°CinFonnvon-kleinenStab- 10 
chen oder auch in Form kleiner Figuren auszuformen. 
FQr kleine Bastelpackungen, beispielsweise zum Bema- 
len von Eiern, kann es zweckmafiig sein, die Masse nur 
bis kurz oberhalb des sehr scharf eintretenden Schmelz- 
punktes zu erwarmen und Stabchen aus gewickeitem 15 
Papier oder Holzchen in diese Masse einzutauchen. 
Beim Herausziehen des Stabchens erstarrt die Masse an 
dem kalten Stabchen und auch durch Einwirkung der 
kalten Umgebungshift, so dafi sich Shnlich einem 
Streichholz ein mehr oder weniger dicker Tropfen an 20 
der Stabspitze bQdet, mit dem dann gemalt werden 
kann. 

Bei den sehr harten Massen entsprechend den Rezep- 
turen m bis V kann die Masse in eine entsprechende 
rohrfdrmige biegesteife Hfllse eingegossen werden. 25 
Diese HQlse kann aus Holz, Kunststoff, Pappe oder auch 
aus einem aus Papier gewickelten festen Rdhrchen be- 
stehen, bei dem durch Abwickeln jeweils die Spitze frei- 
gelegt werden kann. Die Daten fQr die Zusammenset- 
zungen sind in Gewichtsprozenten angegeben. 30 

PatentansprQche 

1. Wachsmalstift, gekennzelchnet durch ein als Le- 
bensmitteifarbe zugelassenes Farbmittel, das in 35 
Bienenwachs als Tragerkarper eingebunden ist 

2. Wachsmalstift nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Tragerkdrper neben Bienen- 
wachs ein Hartwachs enthalt 

3. Wachsmalstift nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, dafi als Hartwachs Carnaubawachs vor- 
gesehenist 

4. Wachsmalstift nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi als Hartwachs CandeliUawachs vor- 
gesehenist 45 

5. Wachsmalstift nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Tragerkorper Ol 
enthalt 

6. Wachsmalstift nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet dafi das Ol durch ein nati- 50. 
ves Ol gebikiet wird. 

7. Wachsmalstift nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet dafi dem Tragerkorper 
ein Tensid zugemischt ist 

8. Wachsmalstift nach einem der Anspruche 1 bis 7 V 55 
dadurch gekennzeichnet, dafi als Farbmittel ein Le- 
bensmittelf arblack verwendet wird. 

9. Wachsmalstift nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dafi als Farbmittel ein 
Pigment verwendet wird. 60 

10. Wachsmalstift nach einem der Anspruche 1 bis 

9, dadurch gekennzeichnet dafi dem Tragerkorper 
gleitverbessernde Streckmittel zugesetzt sind. 

11. Wachsmalstift nach einem der Anspruche 1 bis 

10, dadurch gekennzeichnet dafi der Anteil an 65 
Farbmittel im Tragerkorper zwischen 3 und 30% 
liegt 

12. Wachsmalstift nach ein m der Anspruche 1 bis 
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11, gekennzeichnet durch eine Zusammensetzung 
von 3 bis 30% Farbmittel, 10 bis 32% Bienenwachs, 
27 bis 40% Hartwachs, 16 bis 60% OL 

13. Wachsmalstift nach einem der Anspruch 1 bis 
11, gekennzeichnet durch ine Zusammensetzung 
von 3% Farbmittel, 4—42% Bienenwachs, 
50-90% Hartwachs, 3-25% Ol und ine biegefeste 
UmhQllung. 

14. Wachsmalstift nach einem der Anspruche 1 bis 
11, der mit Wasser vermalbare Eigenschaften auf- 
weist dadurch gekennzeichnet, dafi im Tragerkor- 
per der Olanteil zumindest teilweise durch ein Ten- 
sid ersetzt ist 


1 


- L ers it - 


